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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung von Blockcopolymeren, 
die durch Polymerisation einer Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A) mit einer 
ethylenisch ungesattigten Monomer-Verbindung (B) hergestellt wurden, als 
Dispergiermittel fux wassrige Feststoff-Suspensionen, insbesondere auf 
Basis von hydraulischen Bindemitteln wie z. B. Zement, Kalk, Gips oder 
Anhydrit. 

In wassrigen Suspensionen von pulverformigen anorganischen oder 
organischen Substanzen, wie hydraulischen Bindemitteln (Zement, Kalk, 
Gips Oder Anhydrit), Gesteinsmehl, Silikatmehl, Kreide, Tonen, 
Porzellanschlicker, Talkum, Pigmenten, RuB oder Kunststoffpulvern, werden 
oft Zusatzmittel in Form von Dispergiermitteln zugesetzt, um ihre 
Verarbeitbarkeit, d.h. Knetbarkeit, FlieBfahigkeit, Spritzbarkeit, 
Streichfahigkeit oder Pumpbarkeit, zu verbessem. Diese Zusatzmittel sind 
in der Lage, durch Adsorption an die Oberflachen der Teilchen 
Agglomerate aufzubrechen und die gebildeten Teilchen zu dispergieren. 
Dies fiihrt insbesondere bei hochkonzentrierten Dispersionen zu einer 
deutlichen Verbesserung der Verarbeitbarkeit. 

Bei der Herstellung von Baustoffmischungen, die hydraulische Bindemittel 
wie Zement, Kalk, Gips oder Anhydrit enthalten, lasst sich dieser Effekt 
besonders vorteilhaft nutzen, da zur Erzielung einer verarbeitbaren 
Konsistenz ansonsten wesentlich mehr Wasser benotigt wiirde, als fiir den 
nachfolgenden Hydratations- bzw. Erhartungsprozess erforderlich ware. 
Das nach dem Erharten allmahlich verdunstende Wasser hinterlasst 
Hohlraume, welche die mechanischen Festigkeiten und Bestandigkeiten der 
Baukorper signifikant verschlechtern. 

Um den im Sinne der Hydratation iiberschiissigen Wasseranteil zu 
reduzieren und/oder die Verarbeitbarkeit bei einem vorgegebenen 
Wasser/Bindemittel-Verhaltnis zu optimieren, werden Zusatzmittel 
eingesetzt, die im allgemeinen als Wasserreduktions- oder FlieBmittel und 
im Englischen als Superplasticizer bezeichnet werden. 
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Die nach wie vor am haufigsten verwendeten FlieBmittel sind 
Polykondensationprodukte auf der Basis von Naphthalin- oder 
Alkylnaphthalinsulfonsauren (vgl. EP-A 214 412) sowie Melamin- 
Formaldehyd-Harze, die Sulfonsauregruppen enthalten (vgl. DE-PS 16 71 
017). 

Diese FlieBmittel haben jedoch den Nachteil, dass ihre gate verflussigende 
Wirkung - insbesondere im Betonbau - selbst bei relativ hohen 
Dosierungen nux iiber eine relativ kurze Zeitspanne bestehen bleibt. Dieser 
Abfall der FlieBfahigkeit von Betoxunischungen wird auch als „Slump-Loss" 
bezeichnet. Er fiihrt insbesondere dann zu Problemen, wenn zwischen der 
Herstellung des Betons und dessen Einbau groBere Zeitspannen liegen, wie 
sie sich oft durch lange Transport- oder Forderwege ergeben. 

Weiterhin kann die Freisetzung des herstellungsbedingt enthaltenen 
toxischen Formaldehyds zu betrachtlichen arbeitshygienischen Belastungen 
fiihren, wenn die Anwendung im Innenbereich (Betonfertigteilherstellung 
Oder Gipskartonplatten-Trocknung) oder im Berg- bzw. Tunnelbau erfolgt. 

Um diese Nachteile zu umgehen, wurden auch formaldehydfreie FlieBmittel 
auf der Basis Maleinsauremonoestern und Styrol entwickelt (vgl. EP-A 306 
449). Zwar kann mit diesen Zusatzmitteln eine hohe Dispergierleistung 
iiber einen ausreichenden Zeitraum (geringer Slump-Loss) gewahrleistet 
werden, jedoch gehen diese positiven Eigenschaften bei Lagerung der 
wassrigen Zubereitungen dieser FlieBmittel schnell verloren. Die geringe 
Lagerungsstabilitat dieser FlieBmittellosungen ist auf die leichte 
Hydrolysierbarkeit der Maleinsauremonoester zuriickzufuhren. 

Um dieses Problem zu umgehen, wurden verschiedene hydrolysestabile 
FlieBmittel entwickelt. Bei alien diesen FlieBmitteln handelt es sich um 
Copolymere aus ethylenisch ungesattigten Carbonsauren (wie z.B. 
Acrylsaure, Methacrylsaure oder Maleinsaure bzw. deren Salze) und 
Poly(alkylenoxiden) mit einer polymerisierbaren Endgruppe (wie z.B. 
Methacrylate, Allylether oder Vinylether). Der Einbau dieser langkettigen 



Monomere in eine Polymerkette fiihrt zu Polymeren mit einer kammartigen 
Struktur (vgl. US 5,707,445. EP 1 1 10 981 A2, EP 1 142 847 A2). 



Diese Kammpolymere zeichnen sich neben einer hohen Lagerbestandigkeit 
auch diirch eine deutlich verbesserte Wirksamkeit im Vergleich zu 
nieBmitteln auf Lignin-, Naphthalin- oder Melaminkondensat-Basis aus. 

Nach einer weithin akzeptierten Theorie beruht die Wirksamkeit der 
FlieBmittel auf zwei unterschiedlichen Effekten. Zum einen adsorbieren die 
negativ geladenen Sauregruppen der FlieBmittel auf der durch 
Calciumionen positiv geladenen Zementkomoberflache. Die so 
entstehende elektrostatische Doppelschicht (Zeta Potential) fiihrt zu einer 
elektrostatischen AbstoBung zwischen den Partikeln. Die durch die 
Zetapotentiale verursachten AbstoBungskrafte haben jedoch nur geringe 
Reichweiten (vgl. H. Uchikawa, Cement and Concrete Research 27 [1] 37-50 
(1997)). 



Weiterhin verhindert jedoch auch die physikalische Anwesenheit des 
adsorbierten FlieBmittels, dass die Oberflachen der Zementpartikel in 
direkten Kontakt miteinander kommen konnen. Dieser sterische 
AbstoBungseffekt wird durch die nichtadsorbierten Seitenketten der oben 
erwahnten Kammpolymere drastisch verstarkt (vgl. K.Yoshioka, J. Am 
Ceram. Soc. 80 [10] 2667-71 (1997)). Es hegt auf der Hand, dass sich der 
sterisch bedingte AbstoBungseffekt sowohl durch die Lange der 
Seitenketten, als auch durch die Anzahl der Seitenketten pro Hauptkette 
beeinflussen lasst. Andererseits kann eine zu hohe Seitenkettendichte bzw. 
-lange die Adsorption auf der Zementkomoberflache behindem. Zur 
Bestimmung des Adsorptionsgrades eines FlieBmittels an Zementpartikel 
wird nach Zugabe des FlieBmittels zum Anmachwasser dessen Gehalt an 
organischem Material bestimmt (TOC-Analyse). Nach dem Eiruiihren des 
Zements imd einer kurzen Wartezeit wird der Zementleim ausgepresst und 
das gesammelte Porenwasser nochmals mittels TOG analysiert. Die 
Abnahme des TOC-Wertes entspricht mm dem Anteil des adsorbierten 
FlieBmittels. Anhand solcher Messungen konnte gezeigt werden, dass 
groBe Teile des FlieBmittels nicht adsorbieren. Dies ist nicht 
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vermutlich eher gelcnanlt vorliegen. Dadurch werden Carboxylatgruppen 
in der unmittelbaren Nachbarschaft der Seitenkette raumlich vom 
Zementkorn abgeschirmt und konnen nicht zur Adsorption beitragen. 
Dariiber hinaiis fuhrt die Herstellung der FlieBmittel uber die freie 
radikalische Copolymersiation mehrerer verschiedener Monomere zu 
relativ uneinheitlichen Produkten hinsichtlich Molekulaigewicht und 
Seitenkettendichte. Es ist daher nicht verwunderlich, dass einTeil dieser 
FlieBmittel nicht an der Zementkomoberflache adsorbiert, sondern im 
Porenwasser gelost verbleibt. Bei zu kurzer Hauptkette oder zu hoher 
Seitenkettendichte kann beispielsweise die Zahl der fiir die 
Zementkomoberflache zugangliche Carboxylgruppen nicht ausreichen. Zu 
lange Hauptketten mit geringer Seitenkettendichte konnen hingegen 
Zementpartikel verbriicken und so eine Flocculation begiinstigen. 
Vermutlich leisten diese nichtadsorbierten Anteile keinen Beitrag zum 
Wasserreduktionsvermogen des FlieBmittels. 

Wie bereits erwahnt, handelt es sich bei den polymeren FlieBmitteln fiir 
zementare Systeme nach dem derzeitigen Stand der Technik um 
Copolymere mit kammartiger Struktur, die iiber freie radikalische 
Polymerisation hergestellt werden. Alle diese Produkte zeichnen sich durch 
eine hohe Uneinheitlichkeit bezuglich der Zahl der Seitenketten pro 
Polymermolekiil und beziiglich des Molekulargewichtes aus. Es ist jedoch 
bekannt, dass es fiir jede Anwendung und jede Zementsorte ein optimales 
Molekulargewicht und eine optimale Anzahl von Seitenketten pro 
Polymermolekiil gibt. Alle Bestandteile eines Produktes, die von diesem 
Optimum abweichen, verringern daher die Wirksamkeit des Produktes 
bzw. machen hohere Dosierungen notwendig. 

Der vorliegenden Erfindung lag daher die Aufgabe zugrunde, 
Polymerverbindungen bereitzustellen, welche die genannten Nachteile des 
Standes der Technik nicht aufweisen, sondern aufgrund einer erhohten 
Produkteinheitlichkeit und eines geringen Anteils an weniger wirksamen 
Komponenten eine deutlich verbesserte Wirkung als Dispergiermittel fur 
wassrige Feststoff-Suspensionen aufweisen. 
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Diese Aufgabe wurde durch die Verwendung von Blockcopolymeren 
gelost, die durch Polymerisation einer Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A) 
mit mindestens einer ethylenisch ungesattigten Monomer- Verbindung (B) 
hergestellt wurden. 

Uberraschenderweise zeigen Blockcopolymere, die vorzugsweise aus nur 
einer Poly(oxyalkylen)kette mit einem terminal aufgepfropftem Haftblock 
bestehen, ein deutlich besseres Wasserreduktionsvermogen bei gleicher 
Dosierung als konventionelle FlieBmittel auf der Basis von 
Kammcopolymeren. Durch Modifikation des Haftblockes lasst sich dariiber 
hinaus auch der Slump-Loss im Vergleich zu konventionellen FlieBmitteln 
verringern, was ebenfalls nicht vorhersehbar war. 

Die erfindungsgemaB verwendeten Blockcopolymere bestehen aus 
mindestens zwei polymeren Bausteinen unterschiedlicher chemischer 
Zuseunmensetzung, die durch Polymerisation einer Poly(alkylenoxid)- 
Verbindung (A) mit einer ethylenisch ungesattigten Monomer- Verbindung 
(B) hergestellt wurden. 

Die Herstellung der Blockcopolymere erfolgt vorzugsweise durch 
Aufpfropfung an das mit dem Baustein Z substituierte Ende der 
Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A), indem die Monomer-Verbindung (B) 
entweder radikalisch, anionisch oder kationisch aufpolymerisiert werden. 
Der Baustein Z iibernimmt dabei die Funktion eines 
Polymerisationsinitiators. Bevorzugt ist hierbei die radikalische 
Polymerisation, insbesondere Techniken der kontrollierten bzw. lebenden 
radikalischen Polymerisation, da diese eine Vielzahl verschiedener 
funktioneller Gruppen und Losemittel tolerieren. Als ganz besonders 
bevorzugt ist die Methode der „Atom Transfer Radical Polymerisation", im 
folgenden mit ATRP abgekiirzt, anzusehen. 

Die erfindungsgemaB eingesetzte Poly(alkylenoxid)"Verbindung (A) 
entspricht hierbei der allgemeinen Formel I 
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— O-ir CinHtoO CmHam — Z 

a) 

wobei folgende Bedeutung hat: Ein Wasserstoffatom, ein aliphatischer 
Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 20 C-Atomen, ein cycloaliphatischer Rest 
mil 5 bis 12 C-Atomen oder ein Arylrest mit 6 bis 14 C-Atomen, der 
gegebenenfalls noch substituiert sein kann. Fiir die Indices gilt; m = 2 bis 4 
sowie n = 1 bis 250, wobei m bevorzugt die Werte 2 oder 3 und n bevorzugt 
Werte von 5 bis 250 und noch starker bevorzugt Werte von 20 bis 135 
annehmen kann. 

Als bevorzugte Cycloalkylreste sind Cyclopentyl- oder Cyclohexylreste, als 
bevorzugte Arylreste sind Phenyl- oder Naphthylreste, die insbesondere 
noch durch Hydroxyl-, Carboxyl- oder Sulfonsauregruppen substituiert sein 
konnen, anzusehen. 

Der Baustein Z in Formal I kann im Rahmen der vorliegenden Erfindung 
folgende Bedeutungen haben: Z kann sich ableiten von 2-HaIogen- 
Alkylcarbonsaure-Derivaten der allgemeinen Formel III: 

O 

II 

— Y — C 

(III) 

Hierbei kann X = CI, Br oder I, m* = 1 bis 4 und n* = 0, 1 oder 2 sein, wobei 
m* = 1 und n* = 0 oder 1 bevorzugt werden. Y kann O oder NE? sein und B? 
kann fiir H, einen Alkylrest mit 1 bis 12 C-Atomen oder einen Arylrest mit 6 
bis 1 4 C-Atomen sowie fiir — CmHzm-f-O — CmHzm -^j^iy- OR> 
stehen, wobei R^ m und n vorstehend genannte Bedeutung besitzen. 
Besonders bevorzugt sind R2= H, CH3 oder CgHs. 



X 
I 

— C — Cm'H2m'+l 
I 

Cn'Han'+i 
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Z kann sich des weiteren von den Axylsulfonylhalogenid-Derivaten gemaB 
Formel IV ableiten: 

O 

II 

_0 — R3 — S — X 
II 

o 

(IV) 



Hierbei steht X wieder fiir CI oder Br. vorzugsweise CI. kann einen 
aromatischen Rest mit 6 bis 14 C-Atomen, vorzugsweise einen Phenyl- oder 
Naphthylrest bedeuten, der noch durch Halogenyl-, Hydroxyl-, C1-C12- 
Alkoxyl-, Ci-Ci2-Dialkylamino- oder Carboxylgruppen substituiert sein 
kann. 



Der Baustein Z kann im Rahmen der vorliegenden Erfindung schlieBlich 
noch fiir ketteniibertragende Gruppen in Form von Thiolen, sekundaren 
Aminen, Phosphinen oder Derivaten der phosphorigen Saure gemaB der 
allgemeinen Formel V stehen 



H 

-SH,— n:^ , — p , 

^R2 ^R4 



O — P— H 



(V) 



wobei R* = H, Ci-Ci2-Alkylrest, Cs-Ca-Cycloalkylrest, ggf. durch Hydroxyl-, 
Carboxyl- oder Sulfonsauregruppen substituierter Ce-Cu-Arylrest oder 
— CmH2m-(-0 — CmH2m -^Hn-OR' = Ci-Ci2-Alkyl, Ce-Cu-Aryl oder 

— CmH2„,-f-0 — CmHzm OR' datstellen und R> , B?, m und n vorstehend 
genannte Bedeutung besitzen. Bevorzugte Alkylreste sind Methyl oder 
Ethyl, bevorzugte Cycloalkylreste sind Cyclopentyl oder Cyclohexyl und 
bevorzugte Arylreste sind Phenyl oder Naphthyl. 
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Die Herstellung der Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A) erfolgt durch 
Umsetzimg der Halogen-iUkylcarbonsaiiren der allgemeinen Formel II oder 
Arylsiilfonylhalogeniden der Formel III mit den entsprechenden 
Poly(alkylenoxid)-Derivaten (wie z. B. Monoalkylether) nach bekannten 
Methoden, wobei die Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A) als Makroinitiator 
angesehen werden kann. 

Falls Z eine ketteniibertragende Gruppe darstellt, kann die 
Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A) auch als makromolekularer 
Ketteniibertrager angesehen werden, der mit der Monomer-Komponente 
(B) im Rahmen einer konventionellen radikalischen Polymerisation 
umgesetzt wird. Bei dieser S3rntheseroute, die nach den bekannten 
Methoden durchgefuhrt werden kann, stellt der Baustein Z eine 
Gruppierung dar, die in der Lage ist, im Rahmen einer radikalischen 
Polymerisation als Ketteniibertrager zu hmgieren. Aufgrund ihrer hohen 
Kettenubertragungsrate werden hierbei Thiolgruppen bevorzugt 
verwendet. Die Synthese der entsprechenden co-funktionalisierten 
Poly(alkylenoxide) entsprechen dem allgemeinen Stand der Technik. 

Zur Herstellung der erfindungsgemaB verwendeten Blockcopolymeren 
wird die Poly (alky Ienoxid)-Verbindung (A) mit mindestens einer 
ethylenisch ungesattigten Monomer- Verbindung (B) umgesetzt, die den 
Block B bildet. Die Bezeichnung „Block" bedeutet im Fall der 
erfindungsgemaB eingesetzten Blockcopolymere, dass es sich um einen 
Polymerbaustein handelt, der eine andere chemische Zusammensetzung als 
Block A hat, der sich von der Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A) ableitet. Es 
kann sich bei Block B sowohl um ein Homopolymer, das nur aus einer 
Monomersorte aufgebaut ist, als auch lun ein Copolymer, bestehend aus 
mehreren Monomersorten, handeln. Werden mehrere Monomersorten 
verwendet, konnen diese nach dem Stand der Technik vorzugsweise mittels 
ATRP entweder statistisch, blockweise oder aber blockweise mit 
statistischen Zwischenzonen polymerisiert werden. Auch ein 
gradientenartiger Aufbau entlang der Polymerkette ist moglich. Weiterhin 
erlaubt die ATRP auch den Aufbau verzweigter Polymerketten. Die 
erfindungsgemaB verwendeten Blockcopolymere konnen daher einen 
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linearen oder verzweigten Block B aufweisen. Vorzugsweise besitzen die 
erfindungsgemafien Blockcopolymere einen linearen Block B, der aus einer 
Monomersorte aufgebaut ist, einen linearen Block B, der aus einem 
statistisch zusammengesetzten Copolymer besteht, oder einen verzweigten 
Block B, der aus einem statistisch zusammengesetzten Copolymer besteht. 
Als Monomer eignen sich (radikalisch) polymerisierbare ethylenisch 
ungesattigte Verbindungen, insbesondere Acrylate, Methacrylate und 
Styrolderivate der allgemeinen Formel (II): 



R6 und R7 konnen H, CH3, COOH oder deren Salze, COORio oder CONRiORio 
bedeuten, wobei als Carbonsaure-Salze vorzugsweise Alkali-(Natrium, 
Kalium), Erdalkali-(Calcium) oder Ammonium-Salze eingesetzt werden und 
RIO = H, Ci-Ci2-Alkyl, CiCi2-Hydroxyalkyl, — CmHam-f-O — CmHzm OR» 
bedeuten SQwie R^ m und n vorstehend bezeichnete Bedeutimg besitzen. R® 
und R9 konnen in Formel II zusammen -O-CO-O- bedeuten, so dass sich die 
entsprechenden Monomere vom Maleinsaureanhydrid ableiten. R^ kann H, 
CH3 Oder CHg-COOR^o darstellen, wobei R^o oben genannte Bedeutung 
besitzt. R9 kann fiir COOR^^^ einen ggf. substituierten Ce-CM-Arylrest oder 
OR» 1 stehen, wobei W ^ = Acetyl oder — CmH2m-eO — CmHgm OR* und 
R^ R^o, m und n oben genannte Bedeutung besitzen. 

Fiir die erfindungsgemali hergestellten Blockcopolymere werden 
vorzugsweise Monomer- Verbindungen eingesetzt, bei denen und = H 
Oder R6 und R9 zusammen O-CO-O, R8 = H, CH3 oder CHs-COOR^o und R9 = 
COORio sowie ggf. mit Hydroxyl-, Carboxyl- oder Sulfonsauregruppen 
substituierte Phenylreste darstellen. Bevorzugt bedeuten R^ und R^ = H, R^ = 
H, CH3 und R9 = COORio und ganz besonders bevorzugt R^ und R^ = H, RS = 
H, CHs, R® = COOH bzw, deren Salze oder COOW^ sowie RJ2 = tert.-Butyl 
Oder Ci-Ce-HydroxyalkyL 




ai) 




11 



Weiterhin lassen sich gemafi einer bevorzugten Ausfuhrungsform in den 
Block B der erfindungsgemaB eingesetzten Blockcopolymere gezielt 
Verzweigungen einfuhren, wenn zusatzlich zu den Monomer-Verbindungen 
(B) noch sogenannte Inimere mit in den Block B einpolymerisiert werden. 
Unter einem Inimer versteht man eine Verbindung, die sowohl eine 
polymersierbare ethylenisch ungesattigte Doppelbindung, als auch eine 
Gruppierung besitzt, die im Sinne der ATRP initiieren wirken kann. 
Besonders geeignete Inimere werden durch Veresterung von 
hydroxyfunktionalisierten Monomeren wie z.B. Hydroxyethylmethacrylat 
(HEMA) mit ATRP-Initiatoren wie 2-Halogenpropionsauren oder 2- 
Halogenisobuttersauren hergestellt. 

Weiterhin ist es auch mdglich, durch Sulfochlorierung von Styrol 
hergestellte Inimere bei der erfindungsgemaBen Herstellimg zu 
veiwenden. 

Der Herstellung der erfindungsgemaB hergestellten Blockcopolymere 
erfolgt - wie bereits beschrieben - nach bekannten Methoden, wobei die 
radikalische Polymerisation und insbesondere die ATRP als bevorzugt 
anzusehen sind. 

Gemafi einer bevorzugten Ausfiihrungsform erfolgt die Umsetzung in 
Abhangigkeit des Losemittels im Temperaturbereich von 20 bis 1 10 °C. In 
aprotischen Losemitteln oder bei Bulk-Polymerisationen werden i. a. 
Temperaturen zwischen 50 und 1 10 °C, vorzugsweise zwischen 60 und 
90 °C, angewandt. In protischen Losemitteln, insbesondere Wasser, setzt 
die Polymerisation u. U. schon bei 20 ein. 

Die Mengenverhaltnisse von Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A) zu 
Monomer- Verbindung (B) kann in weiten Grenzen variiert werden, doch hat 
es sich als besonders vorteilhaft erwiesen, dieses Gewichtsverhaltnis von 
(A) zu (B) auf 1 : 5 bis 1 : 300, insbesondere 1 : 15 bis 1 : 80, einzustellen. 

Wie dem Fachmann auf dem Gebiet der ATRP bekannt ist, werden als 
Katalysatoren Halogenide oder Oxide von Ubergangsmetallen niederer 
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Oxidationsstufe verwendet, die diirch (meist mehrzahnige) Liganden 
komplexiert und (zumindest teilweise) in Losung gebracht werden. Am 
gebrauchlichsten sind Cu-I-Oxid, -Chlorid oder -Broxnid, Fe-II-Chlorid oder 
Sulfat sowie Ni-II-Chlorid oder Bromid. Rls Liganden werden meist 2,2'- 
Bipyridin (ggf. auch substihiiert), Pentamethyldiethylentriamin (PMDETA), 
Tris(2-Dimethylaminoethyl)amin, Triphenylphosphin oder Schiffsche Basen 
aus 2-Pyridinaldehyd und primaren Aminen verwendet. Zur Komplexierung 
von Cu-I-Salzen werden i. a. bei zweizahnigen Liganden zwei Mol- 
Aquivalente oder bei drei- bzw. vierzahnigen Liganden ein Mol-Aquivalent 
verwendet. 

Erfolgt die Herstellung der erfindungsgemafi eingesetzten 
Blockcopolymere iiber die freie radikalische Polymerisation, kann auf die 
liblichen Azo- oder Peroxoinitiatoren zuriickgegriffen werden. 

Die erfindungsgemafi vorgeschlagenen Blockcopolymere eignen sich 
hervorragend als Dispergiermittel fur wassrige Feststoff-Suspensionen, 
wobei die Blockcopolymere bevorzugt in einer Menge von 0,01 bis S Gew.- 
% bezogen auf das Gewicht der Feststoff-Suspension eingesetzt werden. 
Hierbei kann die Feststoff-Suspension anorganische Partikel ausgewahlt aus 
der Gruppe Gesteinsmehl, Silikatmehl, Kreide, Tone, Porzellanschlicker, 
Talkum, Pigmente und Russ oder organische Partikel wie z. B. 
Kunststoffpulver enthalten. Als besonders bevorzugt ist die Verwendung 
der erfindungsgemaB vorgeschlagenen Blockcopolymere fiir wassrige 
Bindemittel-Suspensionen auf Basis von Zement, Kalk, Gips und Anhydrit 
anzusehen. Hierbei zeigen die Blockcopolymere ein deutlich besseres 
Wasserreduktionsvermogen bei gleicher Dosierung als konventionelle 
Flieflmittel auf der Basis von Kammcopolymeren. AuBerdem kann bei der 
erfindungsgemaflen Verwendung der Blockcopolymere auch ein 
verringerter Slump-Loss im Vergleich zu konventionellen FlieBmitteln 
festgestellt werden. 

Die nachfolgenden Beispiele sollen die Erfindung naher veranschaulichen. 
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Beispiele 

HersteUung der Poly(alkvlenoxidVV6rbind una (A^ TATRP- 
Makroinitiatoren'^ gemaB Formel I 

Als Herstellungsmethode wurde die azeotrope Verestening mit 
Carbonsauren angewandt. 

Hierzu wird ein Zweihalskolben mit Riihrwerk, Wasserabscheider und 
RuckfluBkiihler ausgestattet, Der Kolben wird mit 0,1 mol des 
entsprechenden Poly(alkylenoxid)-monoalkylethers, mit 0,5 mol 
Bromisobuttersaure bzw. Brompropionsaure, 0,005 mol joToluolsulfonsaure 
und 50 ml Toluol befiillt. Die Reaktionsmischung wird solange unter Riihren 
zum Riickfluss erhitzt, bis kein Wasser mehr abgeschieden wird. 
AnschlieBend warden 500ml Methanol zugegeben und solange unter 
Ruhren zum Riickfluss erhitzt, bis mittels GC, HPLC oder DC keine freie 
Carbonsaure mehr im Reaktionsgemisch nachweisbar ist. Das 
uberschiissige Methanol wird zusammen mit dem gebildeten Methylester 
der Bromisobuttersaure bzw. der Brompropionsaure destillativ entfernt. Der 
Destillationsriickstand besteht aus dem erwiinschten ATRP-Makroinitiator. 
Weitere Reinigungsschritte sind im allgemeinen nicht erforderlich. 
Gemafi dieser Vorschrift warden folgende ATRP-Makroinitiatoren 
synthetisiert: 

Ausgehend von Polyethylenglykolmonomethylethern mit den mittleren 
Molekulargewichten 

a) 500 g/mol der entsprechende Bromisobuttersaureester (1) 

b) 11 00 g/mol der entsprechende Bromisobuttersaureester (2) 

c) 2000 g/mol der entsprechende Brompropionsaureester (3) 

d) 5000 g/mol der entsprechende Brompropionsaureester (4) 
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B) Herstelluna verschiedener erfindiinasqemafier Blockcopo lymere nach 
der ATRP 

Die „Atom Transfer Radical Polymerisation" erfolgte in einem 
Dreihalskolben, der mit gasdichtem Riihrwerk, Kiihler, Stickstoffeinleitung 
und Vakuumanschluss ausgestattet war. Als Monomer wurde tert.- 
Butylmethacrylat verwendet, das zuvor durch Filtration iiber ein Bett aus 
basischem Aluminiumoxid inhibitorfrei gemacht worden war. 
Zunachst wurde der jeweilige Makroinitiator (1 bis 4) aufgeschmolzen und 
zusammen mit Pentamethyldiethylentriamin (PMDETA) als Komplexbildner 
sowie dem /ert-Butylmethacrylat (r-BMA), im Kolben vorgelegt. Die 
Apparatur imd das Reaktionsgemisch wurden anschliefiend dmrch 
mehrmaliges Anlegen von Vakuum, jeweils gefolgt von Fluten mit 
Stickstoff, sauerstofffrei gemacht. AnschlieUend wurde Kupfer-I-chlorid als 
Katalysator zugegeben und nochmals sauerstofffrei gemacht. Die Mengen 
der Ausgangsmaterialien sind Tabelle 1 zu entnehmen. 
Anschliefiend wurde das Reaktionsgemisch zwei Stunden unter Riihren auf 
90 °C erhitzt. Nach zwei Stunden wurde die hochviskose Reaktionsmischung 
abgekiihlt und Spuren von nicht umgesetztem Monomer in Vakuum 
abdestilliert. 

Das so erhaltene erfindungsgemaBe Blockcopolymer wurde in Dioxan 
gelost, mit 5 g Schwefelsaure versetzt, und zwei Stunden imter RiickfluB 
geriihrt. Hierbei kommt es unter Eliminierung von gasformigem Isobutylen 
zur Spaltung der ter/l-Butylestergruppen und es werden 
Carbonsauregruppen gebildet. Nach dem Ende der Gasentwicklung wurde 
das Dioxan destillativ entfernt. Das erhaltene erfindungsgemafie 
Blockcopolymer wurde in der dreifachen Menge Wasser gelost, wobei der 
pH-Wert mittels wassriger NaOH-Losung auf 8 eingestellt wurde. Die 
genaue Feststellung des Feststoffgehaltes der Losung erfolgte durch 
Verdampfung des Wassers auf einer beheizbaren Waage bei 130^C bis zur 
Gewichtskonstanz. 

Die mittleren Molekulargewichte wurden mittels GPC ermittelt. Als mobile 
Phase kam dabei ein Gemisch aus 80 Vol.-% wassriger 6 %iger 
Ammoniumformiatlosung imd 20 Vol.-% Acetonitril zum Einsatz. Es wurden 




15 



HEMA-Saulen als stationare Phasen verwendet und die Kalibrierung bei RI- 
Detektion erfolgte mittels verschiedener Polyethylenglykolstandards. Da es 
sich bei den synthetisierten Polymeren um Copolymere handelt, konnen 
die iiber Polyethylenglykolkalibrierung ermittelten Molekulargewichte 
etwas von den realen Werten abweichen. 

Die Stochiometrien der jeweiligen Polymerisationsansatze sowie die mittels 
GPC ermittelten mittleren Molekulargewichte und Polydispersitaten sind in 
TabeDe 1 wiedergegeben. 

Tabelle 1 : Lineare Blockcopolymere 



Makro- 
initiator 


Makr 

initiat 


o- 

or 


f-hMA 


CuCl 


PMDETA 


Prod. 


Mw 

n. Hydrolyse 


Mn/Mw 

n. Hydrolyse 


Nr. 


[mol] 


[g] 


[mol] 


[g] 


[mol] 


[g] 


[mol] 


[g] 


Nr. 


[g/mol] 




1 


0,046 


30 


0,25 


35 


0,046 


4,51 


0.046 


8,1 


1-1 


1260 


1.18 


1 


0.031 


20 


0,46 


65 


0,031 


3,04 


0,031 


5,5 


1-2 


2150 


1.29 


1 


0,016 


10 


0,46 


65 


0,015 


1,47 


0,015 


2,6 


1^ 


3580 


1.33 


2 


0.032 


40 


0.32 


45 


0,032 


3,14 


0,033 


5.6 


2-1 


2470 


1.32 


2 


0,024 


30 


0.49 


70 


0.024 


2.35 


0,024 


4.2 


2-2 


4360 


M8 




0.016 


20 


0.63 


90 


0.016 


1,57 


0,016 


2,7 


2-3 


5100 


1.20 


3 


0,021 


45 


0,21 


30 


0,021 


2,06 


0,021 


3,7 


3-1 


4490 


1.36 


3 


0.011 


24 


0,42 


60 


0,011 


1,08 


0,011 


1,9 


3-2 


6300 


1.24 


3 


0,0056 


12 


0,42 


60 


0,006 


0,55 


0,006 


1 


3-3 


9280 


1.09 


4 


0.0106 


55 


0,32 


45 


0,011 


1,04 


0,011 


1,9 


4-1 


9160 


1,27 


4 


0.0053 


27 


0,28 


40 


0,005 


0.52 


0.005 


0.9 


4-2 


10660 


1.23 


4 


0.0053 


27 


0.42 


60 


0,005 


0.52 


0.005 


0.9 


4-3 


13530 


1.29 



Weiterhin wurde auch durch Einsatz eines Inimers ein erfindungsgemaBes 
Blockcopolymer mit einem verzweigten Polymethacrylsaureblock 
synthetisiert. Die Reaktionsfiihrung erfolgte wie oben beschrieben, nur das 
hier zusatzlich zum Makroinitiator (2) als Inimer 

Hydroxyethylmethacrylatisobrombuttersaureester zugegeben wurde. Die 
weitere Aufarbeitung erfolgte wie oben beschrieben. 
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Die Stochiometrien der jeweiligen Polymerisationsansatze sowie die mittels 
GPC ermittelten mittleren Molekulargewichte und Polydispersitaten sind in 
Tabelle 2 wiedergegeben. 



Tabelle 2: Blockcopolymere mit verzweigtem Poly (methaciylsaure) block 



Makro- 
initiator 


Makro- 
initiator 


Inimer 




t-BMA 




CuCl 




PMDETA 


Prod. 


Mw 

n. Hydrol. 


n. Hydrol. 


Nr. 


[ininol] 


[g] 


[nrniol] 


[g] 


[mol] 


[g] 


[minol] 


[g] 


[minol] 


[g] 


Nr. 


[g/mol] 




2 


5 


6.34 


5 


1,4 


0.35 


50 


10 


1 


10 


1,7 


2-4 


20750 


1,29 


2 


20 


25 


20 


5.6 


0.35 


50 


40 


4 


40 


6,9 


2-5 


6000 


1,27 



C) Zementleimtests zur Bestimmuna des Wasserreduktionsvermogens 

Durch Zumischung der oben aufgefiihrten erfindungsgemaBen 
Blockcopolymere zu Zementleim wurde das Wasserreduktionsvermogen im 
Vergleich zum kommerziell erhaltlichen Betonzusatzmittel Glenium®-27 
getestet. Bei Glenium®-27 handelt es sich um ein statisch aufgebautes 
Kammpolymer aus Polymethacrylsaure mit Polyethylenglykol-Seitenketten. 
Die Seitenketten besitzen ein mittleres Molekulargewicht von ca. 1 100 
g/moL 

Zum Test des Wasserreduktionsvermogens wurde ein Zement vom Typ 
„Almendingen 32,5 NW-HS" mit Wasser im Verhaltnis w/z = 0,32 gemischt 
und das jeweilige Betonzusatzmittel (Glenium®-27 bzw. eines der oben 
beschriebenen erfindungsgemaBen Blockcopolymere) in einer Dosierung 
von 0,2 Gew.-% Feststoff / Zement (siehe Tabelle 3) zugegeben. 

Zur Bestimmung des mini-slump-MaBes wird ein Kegelstumpf (D/d/H = 
40/20/60 mm) verwendet. Mit Hilfe eines kleinen Aufsetztrichters wird der 
Kegelstumpf mit dem Bindemittelleim ohne Verdichtungseinwirkung gefiillt 
und der iiberstehende Leim abgestrichen. Nach Abhub des Konus wird das 
FlieBmaB bestimmt. 
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In Tabelle 3 sind die Ergebnisse verschiedener Zementleim- 
Ausbreitversuche zusammengefasst. 

Tabelle 3: Ergebnisse Zementleim-Ausbreitversuche mit Almendingen 32,5 
NW-HS 



Betonzusatzmittel 


Dosierung 
rGew.-%l 


W/Z 


AusbreitmaB 
[cm] 


ohne 


0 


0.32 


zusteif 


Glenium®-27 


0.2 


0,32 


14,8 


1-1 


0,2 


0,32 


9,8 


1-2 


0,2 


0.32 


12,3 


1-3 


0,2 


0,32 


14,7 


2-1 


0,2 


0,32 


17,5 


2-2 


0.2 


0,32 


16,8 


2-3 


0,2 


0,32 


16,5 


2-4 


0.2 


0,32 


17,0 


2-5 


0,2 


0,32 


16,9 


3-1 


0,2 


0,32 


17,1 


3-2 


0,2 


0,32 


17,6 


3-3 


0.2 


0,32 


16.7 


4-1 


0,2 


0,32 


17,8 


4-2 


0.2 


0,32 


17.2 


4-3 


0.2 


0,32 


16,3 



Mit Ausnahme der auf (1) (Polyethylenglykolmonomethylether mit einem 
Molekulargewicht von 500 g/Mol) basierenden Polymere zeigen alle 
anderen erfindungsgemaBen Blockcopolymere eine durchweg bessere 
Verfliissigungswirkung im Zementleim als Glenium®-27. 
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D) Mdrteltests zur Bestimmung des Wassexrediiktionsvermdgens und 
Erhaltung der FlieBfahigkeit fiber einen Zeitraum von 30 min 

Die Dxirchfiihrung der Test erfolgte gemaB (DIN EN 1015-3). 
Als Zement wurde Schelklingen CEM II 42.5 R verwendet. 



Tabelle 4: Ergebnisse der Mortelausbreitversuche mit CEM II 42.5 R 
Schelklingen 



Betonzusatzmittel 


Dos. 


w/z 


s/z 


AusbreitmaB 


Bezeichnung 








(cm) 




[Gew.- 


[kg /kg] 


[kg /kg] 


4 min 


30 min 




%] 










Glenium®-27 


0,2 


0,47 


2,7 


24,2 


24.3 


2-1 


0,2 


0,45 


2,7 


24,0 


22,9 


2-2 


0,2 


0,45 


. 2,7 


25,2 


24.3 


2-3 


0,2 


0,45 


2,7 


24,7 


24,0 


1-2 


0,2 


0,45 


2,7 


22,8 


21,8 


2-4 


0,2 


0,45 


2,7 


26,7 


24,4 


2-5 


0,2 


0,45 


2,7 


27,8 


25,7 



Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die erfindungsgemaB verwendeten 
Blockcopolymere selbst bei einem geringeren Wassergehalt (w/z = 0,45) in 
der Regel besser verfliissigen als Glenium®-27 bei w/z = 0,47. Die gute 
Verfliissigungswirkung bleibt fiber einen Zeitraum von mindestens 30 min 
nahezu unverandert erhalten. 
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Patentanspriiche 

1 . Verwendung von Blockcopolymeren, die durch Polymerisation einer 
Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A) mit mindestens einer ethylenisch 
ungesattigten Monomer-Verbindung (B) hergestellt wurden, als 
Dispergiermittel fur wassnge Feststoff-Suspensionen. 

2. Verwendung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die 
Blockcopolymere durch Umsetzung einer Poly(alkylenoxid)- 
Verbindung (A) der allgemeinen Formel (I) 

R> 0-(- CmH2mO CniHam Z 

(I) 

wobei 

= Wasserstoff, ein Ci-Cgo-Alkyl-Rest, ein cycloaliphatischer 
C5-Ci2-Cycloalkyl-Rest, ein ggf. substituierter Ce-Ci4-Arylrest 
m = 2 bis 4 
n = 1 bis 250 

O X 

II I 

Z = — Y— C — C— Cm'H2m'+l 
I 

Cn'H2n'+l 

mit Y = 0,NR2 

R2 = H, Ci-Ci2-Alkylrest, Ce-Cu-Arylrest oder 

— CmH2m-(-0 CmHzm -^^OR^ 



X 


= CI, Br 


m' 


= 1 bis 4 


n" 


= Obis 2, 




O 

II 




R3 — S — X 

II 




o 



mit R3 = ggf. substituierter Ce-Ci4-Arjrlenrest 
X = CI, Br 




II 



— SH,— N 



— O — P — H 



0R5 



(V) 



wobei = H, Ci-Ci2-Alkylrest, Cs-Ca-Cycloalkylrest, ggf. durch 

Hydroxyl-, Carboxyl- oder Sulfonsauregruppen substituierter 

C6-Ci4-Arylrest oder — CmHzm-f-O — CmHam -^jn-OR* 

und R5 = Ci-Ci2-Alkyl. Ce-CM-Aryl oder — CmHzm-^O — CmH2m OR' 

darstellen und R^ R^, m und n vorstehend genannte Bedeutung 

besitzen, 

mit einer radikalisch polymerisierbaren ethylenisch ungesattigten 
Monomer- Verbindung (B) der allgemeinen Formel (II) 



hergestellt wurden, 
wobei 

R6 und W = H, CH3. COOH oder deren Saize, COORio, CONRIorio 
R® und R9 zusanunen 0-CO-O 
R8 = H, CH3, -CH2-COOR10 

R9 . = COOR^o, ein ggf. substituierter C6-Ci4-Arylrest oder ORi ^ 
RIO = H, Ci-Ci2-Alkyl, Ci-Ci2-Hydroxyalkyl, 

— CmH2m-(-0 CmH2m OIR} 

Rll = Acetyl, — CmHzm-f-O CmH2m-^OR» 

darstellen und 

Ri, m, n oben genannte Bedeutung besitzen. 




Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Umsetzung der Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A) mit der 
Monomer-Komponente (B) in Form einer radikalischen Polymerisation 
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diirchgefuhrt wurde. 

4. Verwendung nach Anspruch 3, dadurch gekeimzeichnet, dass die 
Umsetzung in Form einer "Atom Transfer Radical Polymerisation" 
(ATRP) erfolgte. 

5. Verwendung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Arylreste fiir noch durch Hydroxyl-, 
Carboxyl- und Sulfonsauregruppen substituiert sind. 

6. Verwendung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass in Formel (I) m = 2 oder 3 und n = 5 bis 250 
bedeuten. 

7. Verwendung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass R^ = Wasserstoff oder Ci-Ca-Alkyl bedeutet. 

8. Verwendung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass m' = 1 und n' = 0 oder 1 bedeuten. 

9. Verwendung nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Arylenrest fiir R^ noch Halogenyl-, 
Hydroxyl-, Ci-Ci2-Alkoxy-, Ci-Ci2-Dialkylamino- oder 
Carboxylgruppen aufweist. 

10. Verwendung nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass R^ und R^ fiir H, R^ und R^ zusammen fiir 0-CO-O, 
R8 fur H, CHs oder CH2COOR10 und R9 fiir COOR^o, ggf . mit Hydroxyl-, 
Carboxyl- oder Sulfonsauregruppen substituierte Phenylreste stehen. 



1 1 . Verwendung nach einem der Anspriiche 1 bis 1 0, dadurch 

gekennzeichnet, dass R^ und R^ = H, R8 = H. CH3 und R9 = COOR^o 
bedeuten. 
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12. Verwendung nach einem der Anspriiche 1 bis 1 1, dadnrch 
gekennzeichnet. dass RS und = H, R8 = H. CH3 und B? = COOH bzw. 
deren Salze oder COOR12 sowie R^2 = tert.-Butyl oder Ci-Ce- 
Hydroxyalkyl bedeuten. 

13. Verwendung nach einem der Anspriiche 1 bis 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Umsetzung der Poly(alkylenoxid)- 
Verbindung (A) und der Monomer- Verbindung (B) in Gegenwart einer 
Inimer-Verbindung durchgefiihrt wurde. 

14. Verwendung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass als 
Inimere Verbindungen eingesetzt wurden, die durch Veresterung von 
hydroxy funktionalisierten Monomeren, wie z. B. 
Hydroxyethylmethacrylat (HEMA), mit ATRP-Initiatoren, wie z. B. 
Halogenpropionsauren, hergestellt wurden. 

15. Verwendung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass als 
Inimere Verbindungen eingesetzt wurden, die durch Sulfochlorierung 
von Styrol erhalten wurden. 

16. Verwendung nach einem der Anspruche 1 bis 15, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Umsetzung im Temperaturbereich von 20 bis 
110°C erfolgte. 

17. Verwendung nach einem der Anspriiche 1 bis 16, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Blockcopolymere in einer Menge von 0,01 
bis 5 Gew.-% bezogen auf die Feststoff-Suspension eingesetzt werden. 

18. Verwendxmg nach einem der Anspriiche 1 bis 17, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Feststoff-Suspension hydraulische 
Bindemittel auf Basis von Zement, Kalk, Gips und Anhydrit enthalt. 

19. Verwendung nach einem der Anspruche 1 bis 17, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Feststoff-Suspension anorganische Partikel 
ausgewahlt aus der Gruppe Gesteinsmehl, Silikatmehl, Kreide, Tone, 
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Porzellanschlicker, Talkum, Pigmente und Russ enthalt. 

Veiwendung nach einem der Anspriiche 1 bis 17, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Feststoff-Suspension organische Partikel wie 
z, B. Kunststoffpulver enthalt. 
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Zusammenfassvina 

Es wird die Verwendung von Blockcopoiymeren beschrieben, die durch 
Polymerisation einer Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A) niit mindestens 
einer ethylenisch ungesattigten Monomer-Verbindung (B) hergestellt 
wurden, als Dispergiernaittel fur wassrige Feststoff-Suspensionen, 
insbesondere auf Basis von hydraulischen Bindemitteln wie z. B. Zement, 
Kalk, Gips oder Anhydrit. Uberraschenderweise zeigen diese 
Blockcopolymere ein deutlich besseres Wasserreduktionsvermogen bei 
gleicher Dosierung im Vergleich zu konventionellen FlielJmitteln auf der 
Basis von Kanunpolymeren. AuBerdem lasst sich diirch Modifikation des 
Haftblockes dariiber hinaus auch der slump-loss im Vergleich zu 
konventionellen FlieBmitteln verringem. 



